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Baumaterial auf Basis von Gios 

Bauplatten auf Basis von GIps, belspielsweise Gipskartonplatten und Gipsfaser- 
platten werden Im Trockenbau zur Herstellung von Bdden, Wanden und Decken 
eingesetzt. 

Typlsche Bauplatten auf Basis von GIps weisen einen Kern aus abgebundenem 
Kalzlumsulfat-Dlhydrat auf. DIese sind mit Karton oder Vlles (Glassfaservlles) 
ummantelt. Typlsche StSrken sInd 6; 9,5; 12,5; 15 und 20 mm. 

Fur verschledene Einsatzzwecke existieren verschledene optlmlerte Flatten, 
belspielsweise Flatten mIt erhohter Feuchtigkeltsstabllitat, Flatten mIt erhohtem 
Feuerwlderstand oder mit reduzlertem Schalldurchgangsverhalten. 

Futze sind ein Uberzug von Rohmauerwerk oder Rolidecken aus Mortel. Diese 
dienen im Innenbereich haufig als Unterlage fur die weltere Dekoration, bel 
AuBenwanden als Schutz gegen Witterungseinflusse. 

Es existieren auch eine VIelzahl von Innenputzen, die ohne weltere Dekoration 
eingesetzt werden konnen, so genannte Dekorputze. 

Aufgabe der vorllegenden Erfindung war es, Baumateriallen mIt verbesserten 
Elgenschaften bereit zu stellen. Oberraschenderweise wurde gefunden, dass 
Baumateriallen auf der Basis von Gips, die 1 bis 25 Gew-% Zeolitlie enthalten, 
zu elner Reduzlerung von Luftschadstoffen in Innenraumen fiihren konnen. 
Bevorzugte Zeolitligehalte betragen mindestens 5 Gew-%, noch mehr bevorzugt 
mindestens 10 Gew-%, besonders bevorzugt sInd die Berelche 5 bis 20 Gew-% 
bzw. 10 bis 15 Gew-%. 

Besonders bevorzugte Baumateriallen sInd zum eInen Bauplatten, insbesondere 
Gipskartonplatten oder GIpsfaserplatten, oder Futze, Insbesondere Futze zum 
Auftrag auf Innenwande, besonders bevorzugt Dekorputze, da hier der l_uftzu- 
tritt nicht durcii die weltere Dekoration behlndert wird. Die Futze enthalten vor- 
zugsweise die Gipsphase als Bindemittel. Die Flatten sind ummantelt, vorzugs- 
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weise mit Karton oder Glasvlles. Sie sind gewCinschtenfells auch gelocht bzw. 
perforiert (sogenannte "Lochplatten"). 

Die Gehalte beziehen sich auf den Anteil des Zeolithes in der getrockneten glps- 
haltigen Masse, ohne z.B. Karton oder Faserantell. 

5 Die Baumaterialien entlialten bevorzugt Zeolithe mit einer KorngroBe ^ 200 pm. 
Dies l<ann am emfeciisten durch feines Aufmalen erreicht werden. 

Besonders geeignete Zeolithe weisen d50 Werte zwischen etwa 30 und etwa 
90 pm auf. 

Als Zeolithe geeignet sind insbesondere solche mit einer Mineralphasenzusam- 
10 mensetzung, die ausgewahit ist aus der Gruppe bestehend aus Clinoptitolit, 
Heulandit, Muscovit, Chabasit, Phillipsit, Morderit und Mischungen davon. Die 
Zeolithe sind nicht nur thermisch aktiviert, d.h. thermisch entwassert, sondern 
erstaunlicherwelse auch nativ verwendbar. 

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist somit nicht nur der erhohte Feuerwi- 
15 derstand und die Schalldammung, sondern auch die Verwendung der erfin- 
dungsgemaBen Baumaterialien zur Reduzierung von Luftschadstoffen in Innen- 
raumen, Luftschadstoffe, die sich erfolgreich aus der Innenluft entfernen lassen, 
sind beisplelsweise Formaldehyd, Benzol, Amoniak und Tabakrauch. 

Fur Formaldehyd betragt die maximal zulasslge Arbeitsplatzkonzentratlon (MAK- 
20 Wert) 600 pg/m^. In einem Raucherzimmer liegt bel einer Luftwechselrate von 
0,5 Wechsel/Stunde der durchschnittliche Formaldehydgehalt bei 220 pg/m^. 
Die WHO geht von einem Richtwert zum Schutze der Gesundheit von 100 pg/m^ 
aus, Ein in Wohnungen anzustrebender Wert ist etwa 60 pg/m^. 

Ein durchschnittlicher Benzolgehalt in einem Raucherzimmer liegt bei einer Luft- 
25 wechselrate von 0,5 Wechsel/Stunde bei etwa 45 pg/m^. Der anzustrebende 
Wert In Wohnungen ist < 10 pg/m^. 
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Durch die erfindungsgemaBen Baumaterialien konnen entsprechend reduzierte 
Werte erhalten werden. 

Die Erfindung wird durch das fblgende Beispiel naher eriautert. 
Beispiel 

5 Gipsbauplatten mlt 10% Zeolithe (nativ, d.h. nicht entw§ssert) mit einer Korn- 
grSBe von maximal 200 pm und einem dso-Wert von 40 pm warden in einem 
Raum mlt Normalklima ausgelegt, wobel auf 1 m' Raumvolumen 1,23 m=* Glps- 
plattenflSche kam. In diesem Raum wurde durch konlnulerllche Zufuhrung eines 
definierten Schadgasgemisches eine jeweilige Schadgaskonzentratlori mit den 
10 Schadgasen Formaldehyd und Benzol sowie mlt einem Schadgasgemlsch aus 
Zigarettenrauch eingestellt. Die Luftwechselrate des jewelligen Gemisches be- 
trug 0,5 Wechsel/Stunde, d.h. das SchadstofPgemisch wurde Innerhalb von zwei 
Stunden komplett erneuert. In dem ausstromenden Gemisch wurde der verblei- 
bende Schadstoffwert als Gaskonzentration gemessen. 

15 Durch den Kontakt mit den Gipsbauplatten wurden die Schadgase groBtenteils 
abgebaut und es stellte sich in dem System eine Schadgaskonzentration vom 
Ausgangswert (einstromendes Gemisch) zum Gleichgewichtswert 
(ausstrdmendes Gemisch) 

bei Formaldehyd von 600 pg/m^ auf 96 pg/m^ 

20 220 pg/m3 auf 40 pg/m^ 



bei Benzol von 45.pg/m3 auf <10 pg/ms 



ein. 



25 



Bei Zigarettenrauch wurde auBerdem eine wesentliche Reduzierung der Ge- 
ruchsbelastlgung durch den Kontakt des Rauches mlt den erfindungsgemSBen 
Gipsbauplatten durch Olfaktometrie nachgewiesen. 



In der Versuchsreihe wurde auBerdem festgestellt, dass die Schadstoffe nicht In 
die Gipsbauplatte eingelagert, sondem reaktlv In unschadllche Verbindungen 
umgesetzt werden. 

Versuche mit veranderten Zeolithe-Anteilen in den GIpsbauplatten und veran- 
derten Glpsl<ernrezepturen, z.B. mIt Zusatz von 5% Holzspanen brachten ahnll- 
ciie Ergebnisse. 



^'^O. Munich 
9 
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Patentansoruche 



1. Baumaterial fur den Innenausbau auf Basis von Gips enthaltend 1 bis 25 
Gew.-% Zeolithe. 

2. Baumaterial nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,. dass es sich bel dem 



3. Baumaterial nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Zeo- 
lithe eine KorngrSBe ^ 200 jjm aufweisen. 

4. Baumaterial nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Zeolithe einen d50 Wert zwischen 30 und 90 pm aufweisen. 

10 5. Baumaterial nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet^ 
dass die Zeolithe eine Mineralphasenzusammensetzung aufweisen, die aus- 
gewShlt ist aus der Gruppe bestehend aus Clinoptilolit, Heulandit, Muscovit, 
Chabasit, Phillipsit, Morderit und Mischungen davon. 

6. Baumaterial nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekennzelchnet, 
15 dass das Zeolith nativ oder thermisch behandelt, eingesetzt wfrd. 

7. Verwendung eines Baumaterials nach mindestens einem der Anspruche 1 bis 
6 zur Reduzlerung von LuftschadstofTen In InnenrSumen. 

8. Verwendung nach Anspruch 7, dadurch gekennzelchnet, dass die Luftschad- 
stoffe bestehen aus Formaldehyd, Benzol, Ammonlak, Tabakrauch und Ml- 

20 schungen davon. 
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Baumaterial um eine Bauplatte oder einen Putz handelt. 



9. Baumaterial gemaB einem der Anspruche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, 
dass es sIch um Gipskartonplatten oder Gipsplatten ummantelt mit einem 
Glasvlies handelt, die gegebenenfalls auch perforfert oder gelochtslnd. 
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10. Baumaterial gema8 einem der AnsprQche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, 
dass es sich um einen Putz handelt, be! dem die Gipsphase das BIndemittel 
darstellt. 



EPO 

.7. ^^0kt2m 



Munich 



Zusammgnfassunq 

Baumaterial auf Basis von Gips enthaltend 1 bis 25 Gew.-% Zeolithe. 



